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DE303Q714A1 : Vorgefertigtes Mauerelement fuer den Brennraum eines 
Tunnelofens zum Brennen keramischer Formlinge 
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J09-B01 (Furnace accessories - construction features) , 
L02-A04(Refractories I ceramics, cement manufacture - 
sintering, firing, hot-pressing, hot extrusion) 

( DE3030714A ) The element consists of refractory bricks or a refractory mass 
located between a foot beam and a roof beam. In a cavity in the element are tie 
rods, which join the foot beam to the rook beam; and one end of each tie-rod is 
provided with a stack of cup springs and a threaded zone carrying a nut, so the 
tie-rods can be prestressed. 

Because the force exerted by the tie rods on the element can be adjusted by the 
nuts, the refractory- bricks or -mass is not subjected to excessive stress during 
transport or when the elements are in use in the kiln. 

in the kiln, the wall elements can be mounted on pedestals permitting access to 
the adjusting nuts. 
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1? Claims: Vorgefertigtes Mauerelement fuer den Brennraum eines Tunnelofens zum 
Hide claims Brennen keramischer Formlinge, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

a) das Mauerelement (1) ist zwischen einem Fusstraeger (3) und einem 
Decktraeger (4) angeordnet, 

b) der Fusstraeger (3) und der Decktraeger (4) sind durch durch das 
Mauerelement (1) fuehrende Zugstangen (5) miteinander verbunden, 

c) die Zugstangen (5) sind im Bereich des Fusstraegers (3) oder des 
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Vorgefertigtes Mauerelement fiir den Brermraum 
eines Tunnelofens zura Brennen keramischer Form- 



Pa tentanspruch 

Vorgefertigtes Mauerelement ftir den Brennraum 
elnes Tunnelofens zum Brennen keramischer Form- 
linge, 

gekennzeicbnet durch folgende Merkmale: 

a) das Mauerelement (1) ist zwischen einem 
Fu3trSger (3) und einem DecktrSger (4) ange- 
ordnet, 

b) der FuBtrSger (5) und der DecktrSger (4) sind 
durch durch das Mauerelement (1) ftthrende Zug- 
stangen (5) miteinander verbunden, 

c) die Zugstangen (5) sind im Bereioh des Fufi- 
tragers (3) Oder des DeoktrSgers (4) mit 
Sohraubenmuttern (7) und Tellerfedern (8) zum 
Vorspannen versehen. 




- 2 - 



2 



3030714 



KELLER OFENBAU GMBH 
Carl-Keller-Strafle 2-10 

D-4530 Ibbenbtiren 2 

■ 

Vorgefertigtes Mauereleraent fiir den Brennraum eines 
Tunnelofens zum Brennen keramisoher Formlinge 

m 

Die Erf indung bezieht sicb auf ein vorgefertigtes 
Mauer element fiir den Brennraum eines Tunnelofens 
zum Brennen keramischer Pormlinge. 

Aus der DE-AS 26 05 925 1st ein vorgefertigtes Mauer- 
eleraent bekannt, welches aus einem Rahmen aus mecha- 
nisch hochfestem Material besteht, dessen Offnung 
feuerseitig konvergiert. Der Rahmen ist mit form- 
sohltissig sitzenden FUllsteinen von identischen 
EinbaumaSen aus hoohfeuerf estem Material ausgefiillt. 
Die PUllsteine v/erden aui3enseitig durch tiber die 
FQllsteine verlaufende Halteschienen gehalten, die 
beiderseits in Ankern verteilt sind, welche im Rah- 
men eingelassen sind, Als Monierung befindet sioh im 
Rahmen ein als Ktiblmittelrohr ausgebildetes Stahlrohr. 

N&chteilig ist hferbei die Verbindung zwisohen Stahl 
und feuerf estem Material. Wegen der unterschiedlichen 
Ausdehnung von Stahl und feuerfestem Material ist 
eine starre Verbindung zwisohen diesen beiden Materia- 
lien nicht moglioh. Da der Stahl bei Ofentemperatur * 
eine h5here Ausdehnung als das feuerfeste Material 
besitzt, komrat es zu Rissebildung im feuerfesten 
Material. AuBerdem besteht die Qefahr der Rissebil- 
dung beim Transport durch auftretende Biegezug- 
spannungen. 
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Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, ein 
vorgefertigtes Mauerelement fur den Brennraum 
eines Tunnelofens zum Brennen keramischer Form- 
linge zu schaffen, bei dem Rissebildungen beim 
Transport durch auf tretende Biegezugspannungen 
vermieden werden sollea. AuSerdem soil ein dich- 
tea Mauerelement entstehen, bei dem Rissebildun- 
gen infolge Warmespannungen unmSglich sind. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemSB durch die im 
kennzeichnenden Teil des Patentanspruohs aufge- 
ftlhrten Merkmale gelbst. 

Die Mauerelemente werden naoh der Fertigung duroh 
die nicht mit dem Mauerelement in Verbindung stehen- 
den zugstangen bo weit vorgespannt, dafi beim Trans- 
port auf tretende Zugspannungen aus Biegung durch 
Vorspannung UberdrUokt werden. Die vorspannung 
kann w^hrend des Ofenbetriebes durch Anziehen der 
Schraubenmuttern bzw. Tellerfedern korrigiert und 
den auftretenden WSrmespannungen angepafit werden* 
Damit werden die Naohteile der untersohied lichen 
Ausdehnung zwischen Stahl- und feuerfestem Material 
berUcksichtigt, so dafi Rissebildungen vermieden • 
werden, da das feuerfeste Material durch die Zug- 
stangen immer unter Druck gehal ten wird . Sollten 
doch waagerechte Risse auftreten, so werden diese 
infolge der durch die zugstangen vermittelten Vor- 
spannung stand ig tiberdrlickt, so da£ das Mauerele- 
ment nach auSen dicht bleibt. 

In der Zeichnung 1st ein AusftShrungsbeispiel des 
Gegenstandes der Erfindung nMher veranschaulicht. 
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In dieser zeigen: 

Fig* 1 eine Ansicht des Mauerelements auf die 
Feuerseite, 

Fig* 2 einen Schnitt gem3B der Linie II-II in 
Fig. 1, 

Fig. 3 einen Querschnitt durch einen Tunnel- 
of en, der mit erf indungsgemSSen Mauer- 
elementen versehen ist. 

Das Mauerelement 1 besteht aus feuerfestem Material 
2 in Form von Steinen, die auf einera FuBtrager ? 
aufgemauert sind. Es ist auch moglich, GieSmasse 
zu verwenden, die in einer Form gegoasen wird. 
Als Absohlufi ist das Mauerelement 1 rait einem 
DecktrSger 4 versehen. Der FuBtrSger 3 und der 
Decktrager 4 sind durch Zugstangen 5 miteinander 
verbunden. Die Zugstangen 5 ftfhren durch im Mauer- 
element 1 befindliche KanSle 6 und stehen somit mit 
dem feuerfestem Material 2 nicht in verbindung. Die 
Zugstangen 5 sind im Bereioh des FuBtr&gers 3 mit 
Sohraubenmuttern 7 und Tellerfedern 8 versehen. 
Durch Anziehen der Sohraubenmuttern 7 werden die 
Zugstangen 5 unter Vorspannung gehalten, so dafi der 
FuBtrSger 3 und der Decktrager 4 einen Druck auf 
das Mauerelement 1 austiben.und das feuerfeste Material 
2 unter Druckspannung halt. 

Die Mauerelemente 1 werden bei einera Tunnelofen 9 
zum Brennen keramischer Formlinge verwandt, deren 
OfenwSnde 10 auf einem im Abstand vora. Boden ange- 
ord&eten, aus Schienen 11 bestehenden Gestell 12 
aufgestellt sind. Durch die auf Abstand zueinander 
angeordneten Sohienen 12 kbnnen die Schraubenmuttern 
7 erreicht und entspreohend der in den zugstangen 5 

zu herrschenden Vorspannung angezogen werden. 
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Durch am DecktrSger 4 angeordnete Halter 13 kann 
das Mauerelement 1 transportiert werden. 
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